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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft die Verwendung eines Klebeband-Abschnitts fur ruckstandsfrei und zerstorungsfrei wie- 
derlosbare Verkiebungen durch Ziehen/Verstrecken in der Verklebungsebene. 

5 [0002] Hochdehnbare elastisch Oder plastisch unter Verstreckung defomnierende, einseitig Oder beidseitig haftkleb- 
rlge Selbstklebebander (Klebstoff-Folien), die durch Ziehen im wesentlichen in Richtung ihrer Verklebungsebene ruck- 
stands- und zerstorungsfrei wiederablosbarsind, sind bekannt Mit Ihnen hergestellte Verkiebungen bieten kraftvollen 
Halt und lassen sich doch spurlos wiederablosen ohne Oder mit nur geringer Beschadigung des Untergrundes oder 
der Fugeteile. Beispielhafte Klebebander vorgenannter Art sind in US 4,024,312, DE 33 31 016, DE 4.222.849, WO 

10 92/11332, WO 92/11333, US 5,516,581 und WO 95/06691 beschrieben, Eine haufige Konfektionierform entsprechen- 
der Produkte sind Selbstklebebandzuschnitte, z. B. in Fonm rechteckiger Streifen, welche an einem Ende einen kleb- 
freien Anfasserbereich besitzen (siehe DE 4.222.849, WO 92/11333 bzw. US 5,516,581), Der Anfasser dlent als Grif- 
flache fur ein spateres Wiederablosen des Klebebandes. 

[0003] Praktische Probleme mit o. g. Produklen treten dann auf, wenn Im Falle von doppelseitig haftklebrigen Selbst- 
is klebebandern, das Selbstklebeband beim Abl6seproze3 reif5t. Dieser Problematik nehmen sich insbesondere DE 
4.222.849. DE 4.428.578 u nd DE 4.431 .91 4 an. In DE 4.222.849 beschriebene Klebebander nutzen U V-undurchlasssi- 
ge Anfasserabdeckungen, welche die ReiBemeigung im Anfasserbereich nach UV-Exposltlon reduzieren bzw. verhin- 
dern sollen. In DE 4.428.578 beschriebene Klebebander verfugen uber ein besonders ausgefonntes Ende, welches 
einem partlellen ReiBen des Klebebandes zum Ende des Abloseprozesses entgegenwirkt. DE 4.431.914 beschreibt 
20 Klebebander. welche im Anfasserbereich u. a. spezielle FoMen- oder Papierabdeckungen aufweisen, die eine geringe 
Adhasion zur verwendeten Selbstklebemasse besitzen, wodurch die ReiBemeigung im Bereich des klebfreien Anfas- 
sers reduziert wird. Eine allgemeine Losung der ReiBerproblematik steht dennoch aus. 

[0004] Ein weiteres Problem bei durch Verstrecken im wesentlichen in der Verklebungsebene wiederablosbaren 
Klebebandern besteht darin, daB durch die beim AbloseprozeB auf die Verklebungsuntergrunde einwirkende Scherkraft 
25 eine partielle Schadigung oder Zerstorung selbiger auftreten kann. Insbesondere DE 4.428.578 nimmt sich dieser 
Schwierigkeit an und befurwortet eine Losung durch spezielle geometrische Ausformung der Klebstoff-Folien an ihrem 
Ende. Dies istjedoch im Hinblickauf eine veriustfreie Produktion oft nurschwierig umzusetzen. Eine allgemeine Losung 
der aufgefuhrten Problematik steht aus. 

[0005] Ein bevorzugtes Anwendungsgebiet von durch Verstrecken im wesentlkihen In der Verklebungsebene ruck- 
30 stands- und zerstorungsfrei wiederablosbaren Selbstklebebandem ist die Verklebung flexibler IVIaterialien, wie z. B. 
Postern. Haufig soli z. B. aus asthetischen Grtinden hierbei eine verdeckte Verklebung vorgenommen werden, d. h. 
das Klebeband soil vollstandig hinter dem zu verkiebenden Gegenstand verbleiben, derart, daB auch der Anfasser im 
verklebten Zustand nicht sichtbar ist. Zum Wiederablosen ist ein letchtes und einfaches Auffinden des Anfassers er- 
wunscht. In der Praxis zeigt sich jedoch, daB der Kunde haufig vergessen hat, wie die Klebebander bei der Fixierung 
35 verklebt wurden, wo sich also der Anfasser beflndet. Ggf . ist das Selbstklebeband versehentlich oder aus Unkenntnis 
auch derart verklebt worden, daB der Anfasserbereich nach innen zum Poster liegt und somit gar nicht en-elchbar ist, 
die Verklebung mithin nicht wieder ohne Schadigung oder Zerstorung des verklebten Gegenstandes oder des Unter- 
grundes vorgenommen werden kann. 

[0006] Aus WO 92/11333 sind entfernbare Klebebander bekannt. die durch Ziehen in Richtung ihrer Verklebungs- 
40 ebene entklebt werden konnen, unter anderem gemaB Figur 8 und den dazu gehorigen Passagen der Beschreibung 
auf S. 15, Zeile 25 bis S. 16, Zeile 4, namlich durch Ziehen in Pfeilrichtung, wobei Figur 8 ein Klebeband mit zwei 
uberstehenden Teiien zeigt, ohne daB daraus etwas zur besonderen Anwendung hergeieitet werden konnte. 
[0007] In EP 747027/^2 wird nachpubliziertein entsprechendes Klebeband mit zwei Anfassem beschrieben, namlich 
ein langlicher Streifen mit je einem Anfasser an den beiden Enden, sowie gemaB Figur 3 eine viereckigeAusgestallung 
^5 mit Anfasserberelchen an alien vier Seiten. 

[0008] Aufgabedervorliegenden Erfindung wares, dievorgenannten Nachteilezu uberwinden, insbesondere Selbst- 
klebebander zu erhalten, welche: 

• durch Verstrecken im wesentlichen in der Verklebungsebene riickstands- und zerstorungsfrei wiederablosbar sind, 
50 • sich auch im Falle von ReiBern wahrend des Abloseprozesses dennoch ruckstandsfrei und zerstorungsfrei wie- 
derablosen iassen und 

• bei denen auch bei verdeckter Verklebung flexibler Materialien der Anfasser schneli undeinfach gefunden werden 
kann und insbesondere 

• ein Fehiverkleben der Klebebandzuschnitte nicht mogiich ist. 

55 

[0009] Gelost wird dieses durch die Verwendung von Klebeband-Abschnitten, wie naher in den Anspriichen gekenn- 
zeichnet, insbesondere: 
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• durch Verstrecken im wesentlichen in der Verklebungsebene ruckstands- und zc rstorungsfrei wiederablosbare 
Klebebandzuschnitte. welche 

• uber Anfasser bzw. Anfasserbereiche verfugen, die 

• an einen zentralen haftklebrigen Bereich angrenzen. wobei 

5 • Anfasser bzw. die Anfasserbereiche in nnehreren Riciitungen vonr! zentralen haftklebrigen Bereich abstehen, und 
dabei gemaB Anspruch 1 ausgestattet sind. 

Beispielhafte Anwendungen: 

10 [0010] Ruckstandsfrei und zerstorungsfrei wiederabldsbare Selbstklebebander fun 

- die Fixierung von Postern, Bildem, Kalendem, Postkarten. Hinweisschilder, selbstklebenden Haken, auch vorkon- 
fektioniert. y 
bevorzugt fur die Verklebung flexibler Materialien, so daQ die Anfasserbereiche auch bei verdeckt vorgenonnmener 
15 Verklebung leicht aufzufinden sind und Fehlverklebungen mit z. B. nicht zug&nglichem Anfasserbereteh ausge- 

schlossen sind. 

[0011] Erfindungsgema3 genutzt werden konnen hochverstreckbare elastlsch oder auch plastisch unter Dehnung 
verfomnende Klebebander, die fur Verklebungen geeignet sind, welche durch Ziehen im wesentlbhen in Richtung der 

20 Verklebungsebene ruckstands- und zerstorungsfrei wiederabldsbar sind, entsprechend u. a US 4,024,312, DE 33 31 
01 6, WO 92/1 1 332, US 5,51 6,581 und WO 95/06691 . Klebebander konnen einseitig Oder beidseltig haftklebrig oder 
auch einseitig oder beidseltig mit einer thermisch aktivierbaren Klebmasse ausgerustet sein. Ihr Aufbau kann ein- 
schichtig oder mehrschichtig ausgefuhrt sein. Im Falle beidseltig haftklebriger Selbstklebebander konnen als Zwischen- 
trager etastisch oder plastisch defonnierende Materialien genutzt werden. Hierin eingeschlossen sind neben Kunst- 

25 stoff-Folien insbesondere Ktebmassen ats Zwischenschichten und schaumstoffhaltige Zwischentrager. 

[0012] Im foigenden soil die Erfindung anhand von Ausfuhmngsbeispielen und Figuren erISutert werden, ohne diese 
dadurch aber unnotig einschranken zu woilen. Es zeigen 

Fig. 1 eine Draufsteht auf einen erfindungsgemaBen Klebeband-Abschnitt, 

30 

Fig. 2a, 2b, 2c und Fig. 3 jeweils Draufstchten auf weitere Ausfuhrungsfomrien. 

[0013] In diesen Figuren 1 , 2a - c und 3 sind jeweils Klebeband-Abschnitte 1 dargestellt, mit klebenden Bereichen 
2 und Anfassem bzw. Anfasserfoereichen 3. 
35 [0014] ErfindungsgemaBe Klebebander werden in konfektionierter Fornn, etwa In Fomi von Stanzlingen oder Zu- 
schnitten eingesetzt. Konfektionierte Ware weist einen zentralen haftklebrigen Bereich auf. An diesen angrenzend 
finden sich mehrere, jedoch wenlgstens zwei Anfasserbereiche. In einer spezielien Ausfuhrung liegt urn den zentralen 
haftklebrigen Bereich ein zusammenhangender peripherer Anfasserbereich (Figur 1). 

[0015] Bevorzugte Ausfuhrungsformen sind solche mit drei im Winkel von etwa 120* und mit vier im Winkel von ca 

40 90** gegeneinander angeordneten Anfasserbereichen (Figur 2a, b, c). 

[0016] Eine besonders bevorzugte Ausfuhrungsform ist die eines gleichseitigen Dreiecks. Die Spitzen des Dreiecks 
bilden drei Anfasserbereiche, mittig liegt der haftklebrige Bereich (Figur 3). Die Anfasserbereiche sind derart ausge- 
fuhrt, daBdieBegrenzungen zum haftklebrigen Innenbereich konvex zu den Drelecksspitzen verlaufen. Diesemrioglicht 
eine hohe Verklebungsflache bezogen auf die Gesamtflache des Klebebandzuschnittes. Gleichzeitig laufen die den 

45 Drelecksspitzen gegenubertiegenden haftklebrigen Bereiche spitz zu. Somit konnen die Vorteile von DE 4.428.578 
genutzt werden. 

[0017] Samtliche Figuren verstehen sich als beispielhaft herausgegriffen aus einer Vielzahl weiterer Moglichkeiten. 
[001 8] Konfektionierfomnen umf assen neben Klebebandstucken definierter Abmessungen, z. B. in Fomn von Stanz- 
lingen oderZuschnitten, wiezuvorbesch neben, gleichfalls Klebebandroilen, bei denen erst derNutzerden endgultigen 

50 Zuschntttdeszu verwendenden Selbstklebebandes durch z. B. Zuschneiden vomimmt. Beispiel fur eine entsprechende 
Klebebandrolle ist die eines mit z. B. einem Trennpapier abgedeckten doppelseitig haftklebrigen Klebebandes, dessen 
Haftklebmassecberflache in beiden Kantenbereichen beidseitig durch z. B. Auflegen einer dunnen Polyesterfolie in- 
ertisiert wurde. Durch einfaches Zuschneiden erhalt man aus vorgenannter Rolle Zuschnitte. 
[0019] ErfindungsgemaBe Klebebander lassen sich ausgehend von ein- oder beidseitig haftklebrigen Selbstklebe- 

55 bander, weiche durch Verstrecken im wesentlichen in Richtung der Verklebungsebene ruckstands- und zerstorungsfrei 
wiederablosbar sind, durch partielle Inertisierung der Haftkleberoberflache selbiger Klebebander erhalten. 
[0020] Die Inertisienjng der Klebmasseoberf lache kann durch /Vbdeckung durch z. B. dunne Folien aus z. B. Kunst- 
stoff Oder durch /Vbdeckung mit dunnen Papieren vorgenommen werden. Alternativ kann eine Beschichtung oder Be- 
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dmckung der zu inertisicrenden Haftklebmassebereiche mittels eines nicht klebrigen Lacks Oder eines nichtklebrigen 
pulverformigen Materials durchgefiihrt warden. Bevorzugterweise wird die Inertisierung entsprechend DE 4.431.914 
realisiert, 

[0021] Altemativ besteht die Moglichkeit erfindungsgemaBe Selbstklebebander durch selektive Beschichtung ge- 
5 eigneter nicht haftklebrigerTragermaterialien zu erhalten. In diesem Fall werden die Anfasserbereiche durch den ge- 
nutzten Trager gesteitt, welcher derart partlell mit Klebmasse beschlchtet Oder bedruckt wurde, da3 die Anfasserbe- 
reiche nicht mtt Klebstoff bedeckt sind. 

[0022] Bevorzugt wird die Inertisierung der Klebmassenoberflache bzw. die Beschichtung eines geeigneten Tragers 
nnit Haftklebemasse bei beidseitig haftklebrigen Klebstoff-Folien nSherungsweise deckungsgleich auf beiden Seiten 
*o durchgefiihrt. 

Beisplele 

Poster-Verklebung 

IS 

[0023] Vier Klebstoff-Folienstucke werden zur Befestigung eines Posters auf einermit gestrlchener Rauhfasertapete 
versehenen Wand (Tapete: Erfurt Kornung 52; Farbe: Herbol Zenit LG; Tapete verklebt auf PreBspanplatte) verwendet 
Hierzu werden von den Klebstoff-Folien einseitig die Trennpapiere entfernt, danach die einseitig vom Trennpapier 
befreiten Klebstoff-Folien mit ihrer haftklebrigen Seite ruckseitig in den vier Eckbereichen des Posters derart fixiert, 
20 dal3 eine verdeckte Verklebung des Posters vorgenommen werden kann. In einem zweiten Schritt werden die riick- 
seitigen Trennpapiere der Klebstoff-Folien abgezogen und das Poster verklebt. Zum WIederablosen der Poster ist 
durch vorsichtiges Vorkiappen der Posterecken in alien Fallen ein Anfasser sichtbar, wodurch ein unkompliziertes 
Ablosen moglich ist. Ein Fehlverkleben, wie es bei nur einseitig mit einem Anfasser versehenen Klebstoff-Folien mog- 
lich ist, wenn die Anfasser in Richtung zur Postennitte verklebt werden, ist nicht moglich. 

25 

Rezeptur I 
[0024] 

50 80 Tin. Europrene Sol T 1 93B (EniChem) 

20 Tin. Vector 4261 (Exxon Chemicals) 
100 Tin, Foralyn 110 (Hercules) 
1 Tin. Irganox 1010 (Ciba) 

35 Belspiel 1 

[0025] Kreisfomnige 1 mm dicke einschichtige Klebfolienstanzlinge (Klebmasse entsprechend Rezeptur 1) vom 
Durchmesser 60 mm werden beidseitig in einem Randbereich von 20 mm durch Bepudern mit Titandioxid (Kronos 
2210) klebfrel gestaltet, entsprechend Figur 1 . Eine Posterverklebung wird durchgefiihrt. Als Haftgrund wird eine glatte, 
40 resopaibeschichtete PreBspanplatte eingesetzt. Durch den kreisrunden Anfasserbereich taBtsich der Anfasser fur den 
AbioseprozeBsofortfinden. Ein Fehlverkleben, wie es bei nur einseitig mit einem Anfasser versehenen Klebstoff-Folien 
moglich ist, wenn die Anfasser In Richtung zur Postennitte verklebt werden, 1st nicht mogiich. 

Beispiel 2 

45 

[0026] Gleichseitig dreieckige Klebfolien-Stiicke mit einer Kantenlange von 60 mm und einer Dicke von 1 mm (Kleb- 
masse entsprechend Rezeptur 1 ) werden beidseitig deckungsgleich mit 12 ^m dicker einseitig silikonisierter Polyester- 
folie eingedeckt. Die haftklebrigen Mittclbereiche der so erhaltenen Klebstoff-Folien sind zum Schutz beidseitig mit 
silikonisiertem Trennpapier abgedeckt. Die so erhaltenen Klebstoff-Folienstiicke sind aufgmnd des spitzen Zulaufens 
50 der den Anfassem gegenuberliegenden haftklebrigen Bereiche insbesondere fiir ein zerstomngsfreies WIederablosen 
auch von sehr empfindlichen UntergrCinden geeignet. 

[0027] Selbst bei Rei3en eines Anfassers (verursacht z. B. durch sehr schnelles Verstrecken der Klebstoff-Folien, 
ausgehend von einem Anfasser, wobei dieser nur am au3ersten Ende ergriffen wird) ist ein zerstorungsfreies Ablosen 
uber einen der verbleibenden beiden Anfasser moglich. 

55 
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PatentansprUche 

1 . Verwendung eines Klebeband-Abschnitts mit klebendem Bereich und Anfassem fur eine ruckstandsfrei und zer- 
stomngsfrei wiederiosbare Verklebung, wobei der Klebeband-Abschnitt ein solcher ist, der durch Ziehen/Verstrek- 

5 ken in der Verklebungsebene losbar ist, dadurch gekennzef chnet, da3 der Klebeband-Abschnitt mehreckig oder 

rund ausgestaltet ist, bei mehreckiger Ausgestaltung nnit drei im Winkel von etwa 120* bzw. vier im WInkel von 
etwas 90* gegeneinander angeordneten Anfasserbereichen, bzw. bei mnder Ausgestaltung mit einem Anfasser- 
bereich der den gesamten klebenden Bereich umgibt, und da6 der Klebeband-Abschnitt beidseitig seibstklebend 
ausgerustet ist. 

10 

2. Verwendung nach Anspruch 1 , dadurch gekennzetchnet. daB der Klebeband-Abschnitt aus einem hochver- 
streckbaren, elastisch oder plastisch unter Dehnung verfomnbaren Material besteht. 

3. Verwendung nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet. daB die Anfasser um den klebenden Bereich herum 
angeordnet sind. 

4. Verwendung nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daB die Anfasser symmetrisch zu einem gedadften 
Mittelpunkt des Klebeand-Abschnitts angeordnet sind. 

20 5. Verwendung anch Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet. daB die Anfasser Bereiche abdecken. die den kleben- 
den Bereich zumindest teitweise umschlieBen. 

6. Vewendung nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daB der Klebeband-Abschnitt dreieckig oder vierecklg 
ausgestattet ist, die Anfasser in den Ecken angeordnet sind und den gesamten klebenden Bereich umfassen. 

25 

Claims 

1 . Use of an adhesive tape section with an adhesive region and grip tabs for a bond which can be released again 
30 without residue or destmction, the adhesive tape section being releasable by pulling/stretching in the bond plane, 

characterized In that the adhesive tape section is polygonal or circular in design , in the case of a polygonal design 
having three grip-tab regions at an angle of about 120* or four grip-tab regions at an angle of about 90* to one 
another, and in the case of a circular design having a grip-tab region which surrounds the entire adhesive region, 
and in that the adhesive tape section is treated so as to be self-adhesive on both sides. 

35 

2. Use according to Claim 1 , characterized In that the adhesive tape section consists of a highly stretchable material 
which can be defonned elastically or plastically on extension. 

3. Use according to Claim 1 , characterized In that the grip tabs are arranged around the adhesive region. 

40 

4. Use according to Claim 1 , characterized in that the grip tabs are arranged symmetrically about an imaginary 
centre point of the adhesive tape section. 

5. Use according to Claim 1 . characterized in that the grip tabs cover regions which surround, at least in part, the 
45 adhesive region. 

6. Use according to Claim 1 , characterized In that the adhesive tape section is triangular or quadrangular in design , 
and the grip tabs are anranged in the angles and embrace the entire adhesive region. 

50 

Revendications 

1. Utilisation d'un coupon de bande adhesive avec une zone adhesive et des onglets pour un collage detachable 
sans r^sidus et sans dommages, dans laquelle le coupon de bande adhesive est un coupon qui est detachable 
55 par traction/etirage dans le plan de collage, caracterisee en ce que le coupon de bande adhesive est de forme 

polygonale ou ronde, la forme polygonale ayant trois zones d'onglet disposees d des angles d'environ 120* ou 
quatre zones d'onglet dispos6es ^ des angles d'environ 90* les unes par rapport aux autres, respectivement la 
forme ronde ayant une zone d'onglet qui entoure toute la zone adhesive, et en ce que le coupon de bande adhesive 
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est autocollant sur les deux faces. 

Utilisation suivant la revendication 1 , caracterlsee en ce que le coupon de bande adhesive se compose d'une 
mati^re hautement extensible, d^fonnable §iastlquement ou plastiquement par allongement. 

Utilisation suivant la revendication 1 , caracterlsee en ce que les on g lets sont disposes autour de la zone adhesive. 

Utilisation suivant la revendication 1 , caracterisee en ce que les onglets sont disposes symetriquement par rapport 
k un point central virtue! du coupon de bande adhesive. 

Utilisation suivant la revendication 1 , caracterisee en ce que les onglets nnasquent des zones, qui entourent au 
moins en partie la zone adhesive. 

Utilisation suivant la revendication 1 , caracterisee en ce que te coupon de bande adhesive est de forme triangu- 
laire ou carree, et en ce que les onglets sont disposes dans les angles et entourent toute la zone adhesive. 
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(57) Verwendung eines Klebeband-Abschnitts mit 
klebendem Bereich und Anlasser fQr eine rOckstands- 
frei und zerstdrungsfrei wiederldsbare Verklebung, 
wobei der Klebeband-Abschnitt ein solcher ist, der 
durch Ziehen/Verstrecken in der Verklebungsebene iHs- 
bar ist dadurch gekennzeichnet. daB an mindestens 
zwei Seiten des klebenden Bereichs ein Anfasser vor- 
gesehen 1st. an dem durch Ziehen/Verstrecken in der 
Verklebungsebene die Verklebung wIederlOsbar ist 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft cGe Verwendung eines Kl^e- 
band-Abschnitts fQr rOckstandsfrei und zerstdrungsfrei 
wiederlOsbare Verklebungen durch Ziehen/Verstrecken s 
in der Verklebungsebena 

Hochdehnbare elastisch Oder plastisch unter Ver- 
streckung detormierende. einseitig oder beidseitig haft- 
Mebrige SelbstMebebdnder (Kl^off-Folien). die durch 
Ziehen im wesentiichen in Richtung Ihrer Verkiebungs- 10 
ebene rOckstands- und zerstOrungsfrei wiederablOsbar 
sind. sind bekannt. Mrt ihnen hergestellte Verklebungen 
bieten kraftvollen Halt und lassen sichdoch spurlos wie- 
derablOsen ohne Oder mit nur geringer Beschddigung 
des Untergrundes oder der FQgeteila Beispielhafte Kle- is 
beb&ider vorgenannter Art sind in US 4.024.312, DE 
33 31 016. DE 4.222.849. WO 92/1 1332. WO 92/1 1333, 
US 5,516,581 urd WO 95/06691 beschri^en. Eine 
hdufige Konfektionierform entsprechender Produkte 
sind Selbstklebebandzuschnitte. z. B. in Form rechtek- 20 
kiger Streifen. welche an einem Ende einen Mebfreien 
Anfasserbereich besltzen (siehe DE 4.222.849. WO 
92/11333 bzw. US 5.516.581). Der Anfasser dient als 
Griffiache fOr ein spdteres WiederablOsen des Klebe- 
bandes. 2s 

Praktische Probleme nrtit o. g. Produkten treten 
dann auf. wenn im Falle von doppelseitig haftklebrigen 
SelbstklebebSUKlem. das Selbstklebeband beim Abl6- 
seprozeB relBt. Dieser Prot^ematik nehmen sich insbe- 
sondere DE 4.222.849, DE 4.428.587 und DE 30 
4.431.914 aa In DE 4.222.849 beschriebene Klebe- 
bdnder nutzen UV-undurchldsssige Anfasserabdeckun- 
gen, welche die ReiBerneigung im Aniasserbereich 
nach UV-Exposition reduzieren bzw. verhindem sollen. 
In DE 4.428.578 beschriebene Klebeb&nder verfOgen 3s 
uber ein besonders ausgeformtes Ende, welches einem 
partiellen Rei3en des Klebebandes zum Ende des 
AblOseprozesses entgegenwirkt DE 4.431.914 
beschreibt Klebebdnder. welche im Anfasserbereich u. 
a. spezielle Foiien- oder Papierabdeckungen aufwei- 40 
seri. die eine geringe Adhesion zur verwendeten Selbst- 
klebemasse besitzen. wodurch die ReiBerneigung im 
Bereich des Mebfreien /Vnfassers reduziert wird. Eine 
allgemeine LOsung der ReiBerproblematik steht den- 
noch aus. 45 

Ein weiteres Problem bei durch Verstrecken im 
w^entlichen in der VerMebungsebene wiederablOsba- 
ren Klebeb&xlem besteht darin. daB durch die beim 
AblOseprozeB auf die VerWebungsuntergrOnde einwir- 
kende Scherkraft eine partielle Schadigung oder Zer- so 
stOrung selbiger auftreten kann. Insbesondere DE 
4.428.578 nimmt sich dieser Schwierigkeit an und 
befurwortet eine Ldsung durch spezielle geometrische 
Ausformung der Klebstoff-Folien an ihrem Ende. Dies 
ist jedoch im Hinblick auf eine verlustfreie Produktion oft ss 
nur schwierig umzusetzen. Eine allgemeine Ldsung der 
aufgefOhrten Problematik steht aus. 

Ein bevorzugtes Anwendun^ebiet von durch Ver- 



strecken im wesentiichen In der VerMebungsebene 
rOckstands- und zerstOrungsfrei wlederabldsbaren 
Selbstklebebdndem ist die Veridebung f lexibler Materia- 
lien. wie z. B. Postem. H&jfig soil z. B. aus dsthetischen 
GrOnden hierbei eine verdeckte Verklebung vorgenom- 
men werd^, d. h. (ks Kl^eband soli vollstandig hinter 
dem zu verktebenden Gegenstand verbteiben, derart. 
daB auch der Arrf^er im verMebten Zustand nicht 
sichtbar ist. Zum Wiederabldsen ist ein leichtes und ein- 
faches Auffinden des Anfassers envQnschi In der Pra- 
xis zelgt sich jedoch. daB d^ Kunde hdufig vergessen 
hat. wie die Klebebdnder bei der Fixierung verklebt wur- / 
den. wo sich also der Anfasser befindet Ggf. ist das 
Selbstklebebsmd versehentlidi oder aus Unkenntnis 
auch derart verklebt worden. daB der An^sserbereich 
nach innen zum Posts' liegt und somit gar nicht erreich- 
bar ist, die Valdebung mithin nicht wieder ohne Schddi- 
gung oder ZerstOaing des verMebten Gegenstandes 
Oder des Untergrundes vorgenommen werden kann. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es, die 
vorgenannten Nachteile zu QbenArinden. insbesondere 
SelbstMebebander zu erhatten, welche: 

• durch Verstredcen im wesentiichen in der VerMe- 
bungsebene rOckstards-und zerstOrungsfrei wie- 
derablOsbar sind, 

sich auch im Falle von ReiBern wdhrend des AblO- 
seprozesses dennoch rOckstandsfrei und zerstO- 
rungsfrei wiederablOsen lassen und 

• bei denen auch bei verdeckter VerMebung f lexibler 
Materialien der Anfasser schnell und einfach gefun- 
den werden kann und ir^besondere 

ein FehlverMeben der Klebebandzuschnitte nicht 
mOglich ist. 

GelOst wird dieses durch cfie Venwendung von Kle- 
beband-Abschnitten, wie ndher in den Anspruchen 
gekennzeichnet insbesondere: 

• durch Verstrecken Im wesentiichen in der VerMe- 
bungsebene rOckstands-und zerstOrungsfrei wie- 
derablOsbare Klebebandzuschnitte. welche 

Ober Anfasser bzw. Anfasserbereiche verfOgen. die 
an ein^ zentralen haftMebrigen Bereich angren- 
zen, wobei 

Anfasser bzw. die Anfasserbereiche in mehreren 
Richtungen vom zentralen haftMebrigen Bereich 
abstehen. 

Baspielhafte Anwendungen: 
ROckstandsfrei und zerstOrungsfrei wiederablOsbare 
SelbstMebebander fOr: 

- de Fixierung von Postern. Bildern, Kalendern. 
Postkarten. Hinwasschilder. selbstMebenden 
Haken. auch vorkonfektioniert 
bevorzugt for die VerMebung flextbler Materialien. 
so daB die Anfasserbereiche auch bei verdeckt vor- 
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genommener Verkiebung leicht aufzufinden sind 
und FehlverWebungen mitz. B. nicht zuganglichem 
Anfasserbereich ausgeschlossen sind. 

ErfindungsgemdB genutzt werden kfinnen hoch- 
verstreckbare elastisch Oder auch plastisch unter Deh- 
nung verformende Klebebander, die fur VerWebungen 
geeignet sind, welche durch Ziehen im wesentlichen in 
Richtung der Verklebungsebene rOckstands- und zer- 
stOrungsfrei wiederablOsbar sind, entsprechend u. a. 
US 4.024.312, DE 33 31 016. WO 92/11332, US 
5,516.581 und >/V0 95/06691. Klebebander kdnnen ein- 
seitig Oder beidseitig haftMebrig Oder auch einseitig 
Oder beidseitig mit einer thermisch aktrvierbaren Kleb- 
masse ausgerustet sein. ihr Aufbau kann einschichtig 
Oder mehrschichtig ausgefuhrt sein. Im Falle beidseitig 
haftktebrlger SelbstklebetDdnder kOnnen als Zwischen- 
trdger elastisch oder plastisch deformierende Materia- 
lien genutzt werden. Hierin eingeschlossen sind neben 
Kunststoff-Folien insbesondere Klebmassen als Zwt- 
schenschichten und schaumstoffhattige Zwischentrd- 
ger. 

Im folgenden soli die Erf indung anhand von AusfOh- 
rungsbeispielen und Figuren eridutert werden. ohne 
diese dadurch aber unnOtig einschr^nken zu wollen. Es 
zeigen 

Fig. 1 

eine Draufsicht auf einen erfindungsgemdBen Klebe- 

band-Abschnitk. 

Fig. 2a, 2b, 2c, 2d und Fig. 3 

jeweils Draufsichten auf weitere Ausfuhrungsformen. 

In diesen Rguren 1 , 2a - d und 3 sind jeweils Klebe- 
band-Abschnitte 1 dargestellt, mit ktebenden Bereichen 
2 und Anfassern bzw. Anfasserbereichen 3. 

ErfindungsgemaBe Klebebander werden in konfek- 
tionierter Form, etwa in Form von Stanzltngen oder 
Zuschnitten eingesetzt. Konfektionlerte Ware weist 
einen zentralen haftklebrigen Bereich auf. An diesen 
angrenzend finden sich mehrere, jedoch wenigstens 
zwei Anfasserberelche. In einer speziellen AusfOhrung 
liegt urn den zentralen haftklebrigen Bereich ein zusam- 
menhangender peripherer Anfasserbereich (Rgur 1). 

Bevorzugte Ausfuhrungsformen sind solche mit 
zwei einander gegenuberliegenden Anfasserbereichen 
(Figur2a), mitdrei im Winkel von etwa 120^ und mitvier 
im Winkel von ca 90° gegeneinander angeordneten 
An^sserbereichen (Figur 2b, c. d). 

Eine besonders bevorzugte Ausfuhrungsform ist 
die eines gleichsertigen Dreiecks. Die Spttzen des Drei- 
ecks bilden drei Anfasserberelche, mittig liegt der haft- 
klebrige Bereich (Figur 3). Die Anfasserberelche sind 
derart ausgefQhrt daB die Begrenzungen zum haftkleb- 
rigen Innenbereich konvex zu den Dreiecksspitzen ver* 
laufen. Dies emiOglicht eine hohe Verklebungsfiache 
bezogen auf die Gesamtftache des Klebebandzuschnit- 
tes. Gieichzeitig laufen die den Dreiecksspitzen gegen- 



Oberllegenden haftklebrigen Bereiche spitz zu. Somit 
kOnnen die Vorteile von DE 4.428.578 genutzt werden. 

Samtliche Figuren verstehen sich als beisptelhaft 
herausgegrlffen aus einer Vielzahl weiterer MOglichkel- 
5 ten. 

Kbnfektionierformen umfassen neben Klebeband- 
slOcken definierter Abmessungen. z. B. in Form von 
Stanzlingen oder Zuschnitten, wie zuvor beschrleben, 
gleichfalls Klebebandrollen, be! denen erst der Nutzer 

10 den endgultigen Zuschnitt des zu venvendenden 
Selbstklebebandes durch z. B. Zuschneiden vornimmt. 
Beispiel fur eine entsprechende Klebebandroile ist die 
eines mit z. B. einem Trennpapier abgedeckten doppel- 
seitig haftklebrigen Klebebandes, dessen Haftktebmas- 

16 seoberfiache in beiden Kantenbereichen beidseitig 
durch z. B. Auflegen einer dOnnen Polyesterfolie inerti- 
siert wurde. Durch einfaches Zuschneiden erhait man 
aus vorgenannter Rolte Zuschnitte entsprechend Figur. 
2a 

20 ErfindungsgemaBe Klebebander lessen sich aus- 
gehend von ein- oder beidseitig haftklebrigen Selbstkle- 
bebander, welche durch Verstrecken im wesentichen in 
Richtung der Verklebungsebene rOckstands- und zer- 
stOrungsfrei wiederabldsbar sind, durch partielle Inerti- 
as sierung der Haftkieberoberfiache selbiger Klebebander 
erhalten. 

Die Inertisierung der Klebmasseoberfiache kann 
durch AbdecKung durch z. B. dOnne Folien aus z. B. 
Kunststoff Oder durch Abdeckung mit dunnen Papieren 

30 vorgenommen werden. Alternativ kann eine Beschich- 
tung Oder Bedruckung der zu inertisierenden Haftkleb- 
massebereiche mittels eines nicht klebrigen Lacks Oder 
eines nichtklebrigen pulverfdrmigen Materials durchge- 
fOhrt werden. Bevorzugterweise wird die Inertisierung 

35 entsprechend DE 4.431 .914 reaiisiert. 

Alternativ besteht die MOglichkeit erfindungsge- 
maBe Selbstklebebander durch selektive Beschichtung 
geeigneter nicht haftklebriger Tragermaterialien zu 
erhalten. In diesem Fall werden die Anfasserberelche 

40 durch den genutzten Trager gestellt, welcher derart par- 
tiell mit Klebrriasse beschichtet oder bedruckt wurde, 
daB die Anfesserbereiche nicht mit Klebstoff bedeckt 
sind. 

Bevorzugt wird die Inertisierung der Klebmassen- 
45 oberf lache bzw. die Beschichtung eines geeigneten Tra- 
gers mit Haftklebemasse bei beidseitig haftklebrigen 
Klebstoff-Folien naherungsweise deckungsgleich auf 
beiden Seiten durchgefuhrt. 

50 Belsplele 

BgiSpigl 1 

Auf eine einschichtige Klebstoff-Fblie der Abmes- 
55 sungen 70 mm x 15 mm x 1 mm (Lange x Breite x 
Dicke) auf Styrolblockcopolymerbasis (Rezeptur I), wer- 
den beidseitig, an beiden Langsenden, jeweils 12 ^m 
Starke einseitig silikonisierte Polyethylenterephthalatfo- 
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lienstOcke (Hostaphan RN 12) der Abmessungen 15 
mm X 15 mm, mit der silikonisierten Seite zum Klebstoff 
gewandt. aufgelegt Die haftktebrigen Mittelbereiche 
der so erhattenen Klet^off-Folien sind zum Schutz 
beidseitig mit silikonisiertem Trennpapier abgedeckL 
Vier derartige Klebstoff-FolienstQcte werden zur Befe- 
stigung eines Posters auf einer mit gestrichener Rauh- 
fasertapete versehenen Wand (Tapete: Erfurt Kdrnung 
52; Farbe: Herbol Zenit LQ; Tapete vertdebt auf PreB- 
spanplatte) verwendet Hierzu werden von den Kleb- 
stoff-Fblien einseitig die Trennpapiere entfemt danach 
die einseitig vom Trennpapier befreiten Klebstoff-Fblien 
mit ihrer haftMebrigen Seite rQckseitig in den vier Eck- 
bereichen des Posters derart fbdert, da3 eine verdeckte 
Verklebung des Posters vorgenommen werden kann. In 
einem zwetten Schritt werden die rOd<seitigen Trennpa- 
piere der Klebstoff-Folien abgezogen und das Poster 
verklebt Zum WlederablOsen der Poster ist durch vor- 
sichtiges Vorklappen der Posterecken in alien Fallen en 
Anfasser sichtbar, wodurch ein unkompliziertes Abld- 
sen mOglich ist. En Fehlverkleben, wie es bei nur ein- 
seitig mit einem Anfasser versehenen Klebstoff-Fblien 
mOglich ist, wenn die Anfasser in Richtung zur Poster- 
mitte verklebt werden. ist rdcht mOglich. 

Rezeptur I 



Farbe von der OberttSche der gestrichenen Rauhfaser- 
tapete herausgerlssen wind. Werden dagegen beide 
Anfasser gleichzeltig gegriffen und in Richtung der 
Anfasser im wesentlichen in der Verklebungsebene dia- 
5 metral auselnander gezogen, so wirkt ein wesentlich 
geringerer Teil der zum AblOsen benutzten Kraft auf die 
gestrichene Rauhfasertapete ein. Entsprechend wind 
ein absolut zerstdmngsfreies Abldsen na<^gewiesen. 

10 Beispiei 2 

KrelsfOrmige 1 mm dicke einschichtige Klebfolien- 
stanzlinge (Klebmasse entsprechend Rezeptur 1) vom 
Durchmesser 60 mm werden beidseitig in einem Rand- 
15 bereich von 20 mm durch Bepudern mit Trtandioxid 
(Kronos 2210) Mebfrei gestaltet. entsprechend Rgur 1. 
Entsprechend Beispiei 1 wind eine Posterverkl^ung 
durchgefOhrt Ais Haftgrund wird eine gtatte. resqsalbe- 
schichtete PreBspanplatte eingesetzt. Durch den krds- 
20 runden Anfasserbereich laot sich der Anfasser fur den 
AblOs^ozeS sofort finden. Bn Fehlverkleben, wie es 
bei nur einseitig mit einem Anfasser versehenen Kleb- 
stoff-Folien m6glich ist, wenn die Anfasser in Richtung 
zur Postermitte verklebt werden, ist nicht mOglich. 

25 

Beispiei 3 



20 



25 



80 Tin. Europrene Sol T 193B (EniChem) 
20 Tin. Vector 4261 (Exxon Chemicals) 
100 Tin. Fbralyn 1 10 (Hercules) 
1 Tin. Irganox 1010 (6t)a) 

Beispiei la 

Entsprechend Beispiei 1 wird ein schaumstcffhatti- 
ger Trdger auf Basis anes Ethylen-Vinylacetatcopoly- 
meren (Alveolit TEE 0500.8; Alveo AG; Raumdichte = 
200 kg/m^; Dicke = 800 M^m) beidseitig mit einer 250 ^m 
dicken Klebstoffschicht der Rezeptur 1 zusammenka- 
schiert Hierzu wird der gewfthlte Schaumstoff auf den 
auf silikonisiertem Trennpapier vorliegenden Haftkteb- 
stoff aufgelegt, danach mit einer gummibeschichteten 
Stahlwaize von 25 cm Breite bei einem AnpreBdruck 
von 50 N fOnfmal Oberrollt Das so erhaltene Zwischen- 
produkt wird in identischer Weise auf der zweiten Seite 
mit Haftklebstoff beschichtet. Danach werden analog zu 
Beispiei 1 Klebstoff-Folienzuschnitte erstellt welche 
beidseitig endst&Klig 1 5 mm x 1 5 mm abmessende ein- 
seitig silikonisierte Polyesterfolien als Anfasser tragen. 
Verkl^ngen werden nach 24-5tQndiger Konditionie- 
rung der so erhattenen Muster im Klimaraum (50 % rel. 
Feuchte. T = RT = 23**C) durchgefOhrt Mit vier der Kleb- 
foiien-Strelf^ wird entsprechend Beispiei 1 eine 
Posterverklebung auf gestrichener Raufasertapete vor- 
genommen. Beim tan^amen Abl6sen der Klebfolien- 
streifen beot}achtet man, daB zum Ende des 
Abtdseprozesses. wenn die maximale Scherspannung 
auf dem Untergrund lastet, eine geringe Menge an 



Gleichsatig dreieckige Klebfbiien-StQcke mit einer 
Kantenldnge von 60 mm und einer Dicke von 1 mm 

30 (Klebmasse entsprechend Rezeptur 1) werden beidsei- 
tig deckungsgleich entsprechend Beispiei 3 mit 12 ^m 
dicker einseitig silikonisierter Polyesterfolie eingededct. 
Die haftklebrigen Mittelbereiche der so ertialtenen Kleb- 
stoff-Folien sind zum Schutz beidseitig mit silikonisier- 

35 tem Trennpapier abgedeckL Die so erhattenen 
Klebstoff-FolienstQcke sind aufgrund des spitzen Zulau- 
fens der den Anfassem gegenuberliegenden haftklebri- 
gen Bereiche insbesondere fOr ein zerstOrungsfreies 
WiederablCsen auch von sehr empf indlichen UntergrOn- 

40 den geeignet 

Selbst bei ReiBen eines Anfassers (verursacht z. B. 
durch sehr schnelles Verstrecken der Klebstoff-Fblien, 
ausgehend von einem Anfasser, wobei dieser nur am 
auBersten Ende ergrtffen wird) ist ein zerstOrungsfreies 

45 Abldsen uber einen der verbleibenden beiden Anfasser 
mOglich. 

PatentansprQche 



50 1. V&wendung eines Klebeband-Abschnitts mit Me- 
bendem Bereich und Anfasser fOr eine ruckstands- 
frei und zerstOrungsfrei wiederldsbare Verklebung, 
wobei der KlebebarKl-Abschnitt ein solcher ist, der 
durch Ziehen/Verstrecken in der Verkldsungsebene 

55 Idsbar ist, dadurch gekennzeichnet, daB an minde- 
stens zwei Seiten des Mebenden Bereichs ein 
Anfasser vorgesehen ist. an dem durch Ziehen/Ver- 
strecken in der Verklebungsebene cfie Verkldbung 
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wieder Idsbar ist 

2. Verwendung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet. da3 der Klebeband-Abschnitt beidseitig 
selbstklebend ausgerustet ist. s 

3. Verwendung nach Anspruch 1. dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Klebeband-Abschnitt aus einem 
hochverstrecl<baren. elastisch oder plastisch unter 
Dehnung verformbaren Material, ggf. mit einem io 
Zwischentr£kger, insbesondere mit einem Folien- 
oder Schaumstcff-Zwischentrdger besteht 

4. Venwendung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet daB die Anfasser um den klebenden is 
Bereich herum angeordnet sind. 

5. Venwendung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, da3 die Anfasser symmetrisch zu einem 
gedachten Mittelpunkt des Klebeband-Abschnrtts 20 
angeordnet sind. 

6. Venvendung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet da6 die Anfasser Bereiche abdecken. die 
den klebenden Bereich zumindest teitweise 25 
unfischileBen. 

7. Venwendung nach Anspruch 1. dadurch gekenn- 
zeichnet daB der Klebeband-Abschnitt mehreckig 
ausgestaltet ist und die Anfasser in den Ecken 30 
angeordnet sind. 

8. Venwendung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Klebeband-Abschnitt rund aus- 
gestaltet ist und die Anfasser in einem 3s 
AuBenbereich den gesamten klebenden Bereich 
umfassen. 

9. Venwendung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zetchnet, daB der Klebeband-Abschnitt dreiecklg 40 
Oder viereckig ausgestaltet ist, die Anfasser in den 
Ecken angeordnet sind und den gesamten kleben- 
den Bereich umfassen. 

10. Klebeband-Abschnitt nach einem der Anspruche 1 45 
-9. 
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